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© Aerosollack. 

© Bn Aerosollack zur Herstellung eines lufttrock- 
nenden Anstrichs unter Verwendung eines Propan- 
Butan-Gemisches als Treibmtttsl besteht aus 10 bis 
40 Gew.-Teilen wassertSsllches Urethanalkydharz, 
90 bis 70 Gew.-Teilen Tracer und .10 bis 30 Gew.- 
Teilen Pigmente bzw. Farbstoffe und ggf. RieBmit- 
teln, Anti-Absatzmittetn, Reaktionsbeschleunlgern, 
Mattierungsmitteln und weiteren Addltiven. wobei der 
Tr&ger aus elnem zweiphasigen Gemisch aus Treib- 
mittel, LSsungsmittel und Wasser der folgenden Zu- 
sammensetzung besteht 

20 - 40 Gew.-Teile Propan-Butan-Russslggasge- 
mtsch, 

49-14 Gew.-Teile aromaUsches organisches Lfi- 
'sungsmrttel, 
8 - 25 Gew.-Teile Wasser, 

10-45 Gew.-Teile wasserifisllches organisches L6- 
sungsmittB], 

Dieser Aerosollack zetchnet slch dadurch aus t 
dafl ate Treibmrttel Propan-Butan-ROsslggasgemi- 
sche zur Anwendung kommen kSnnen, die den 
menschiichen Organismus nicht belasten und auch 
die Ozonschicht der LufthiHIe ntcht beeinflussen. 
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AerosoUack 



Die Erfindung betrffft einen Aerosollack zur 
Herstellung eines lufttrocknenden Anstrlchs gemfifi 
dem Oberbegrtff des Patentanspruchs 1. 

Die europSlsche Offenlegungsschrift 0 030 840 
beschreibt einen Zweikomponentenlack auf Basis 
von Poryurethan, dessen wettsre Komponente aus 
OH-groppenhaitigen Prepolymeren auf der Basis 
von Styrol. Vlnyttoluol, MethacrylsSureestem 
und'oder Acrylsaureestem odor Hydroxy aicylacry- 
taten und'oder -methacryiaten besteht Der Lack 
kann anorgarosche und/oder organische Pigments, 
Flieflmitte!. Anti-Absetzmrttel. Reaktionsbeschteurtl- 
ger, Mattierungsmittel und weitere Additive enthaJ- 
ten. Als Treibmittel fOr die Polyisocyanatkompo- 
nente des Potyurethans dient Stickstoff, wfihrend 
als Treibmittel fOr die getrermte Komponente des 
Prepolymers ein Propan-Butan-Qemisch vorgese- 
hen ist. Der Lack ist zweikomponentig und vollig 
wasserfrei. 

Aufgabe der vorfiegenden Erfindung 1st es. 
eine wasserverdUnnbare Aerosoliack-Rezeptur zu 
schaffen, die fQr lufttrocknende Lacke geeignet ist 

Gelost wird diese Aufgabe durch einen Aero- 
sollack der im kennzeichnenden Tell des Hauptan- 
spruchs enthaltenen Zusammensetzung. 

Beim erfindungsgemSflen Aerosoll ack handett 
es sich urn einen wasserverdUnnbaren Aerosollack, 
der zur lufttrocknenden Beschichtung von diversen 
OberfUEchen. wie Glas, Metall, Stein usw., im Aero- 
solsprQhverfahren verwendet werden kann. Propan- 
Butan-Flussiggasgemische sind bisher als Treib- 
mittel fQr wasserverdUnnbare Lacke nlcht elnge- 
setzt worden. Es wurde gefunden, dafl wasserlBsii- 
che Urethanaikydharze. vorzugsweise gemeinsam 
mtt den aromatischen organischen Ldsungsmitteln 
nach Anspruch 5, Oder besser noch nach Anspruch 
6. wie z.B. Toluol, Xylole oder Trimethylbenzole, 
die Verwendung eines stabilen, zweiphasigen, was- 
serhaltigen Tragermaterials ermoglichen, bei dem 
Propan-Butan-Gemische als Trefbgase angewandt 
werden kSnnen. Die erfindungsgemaflen Rezeptu- 
ren zeichnen sich durch eine geringe Korrosions- 
neigung aus, so dafl bei Verwendung der zweipha- 
sigen Wasserlacke in SprOhdosen das Dosenmate- 
rial aus Welfiblech ohne Schutzlackierung bestehen 
kann. 

Zweiphasige Tragenmaterialien sind bisher In 
Aerosoilackzusammensetzungen nlcht verwendet 
worden. Als Treibmittel fUr polyurethanhartige Lack- 
zusammensetzungen sind bisher Dimethylather 
Oder Stickstoff eingesetzt worden. 

Die erfindungsgemfiBen Aerosoilackzusammen- 
setzungen ermdglichen es, anstelle des fQr den 
menschBchen Organismus stark belastenden Dime* 
thyiathers nunmehr Propan-Butan-FlUssiggasgemi- 



sche als Treibmittel fQr wasserverdQnnbare Lacke 
einzusetzert Dlese Treibmrtel beeinflussen die 
Ozonschicht der LufthOlle nicht Die erftndungsge- 
mSBen Aerosoilackzusammensetzungen sind auch 

5 deshaib fQr den menschtichen Organismus wenlger 
betastend. well sie kelne Glycole enthalten. 

Die erfindungsgemMBen Aerosollackzusammen- 
setzungen ermSgflchen es zudem erstmals, Aero- 
solsprtlhdosen. die insbesondere im do-H-yoursetf- 

to Berelch vlelfach verwendet werden, auf der Basis 
elnes wasserverdQnnbaren Systems mit dem 
umwelt- und ozonfreundlichen Treibmittelgemisch 
aus Propan und Butan In einer herkQmm lichen 
Spraydose In einer stabiten Zweiphasenmischung 

75 zu verwenden. Ote so hergestellten Lackfilme stel- 
len nach dem Trocknen eine extrem wasserfeste 
Beschichtung dar, die fQr Auflenlackierungen her- 
vorragend geeignet ist Die sonstigen Bgenschaf- 
ten, wie Glanzhattung, WetterstabilitSt. Korrosions- 

20 best&ndigkeit usw. sind vergleichbaren Losungs- 
mittellacken durchaus ebenbUrtig. 

Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von 
AusfQhrungsbeispielen nflher beschrieben. 

26 

Belspiel 

Die folgenden Bestandteile werden nacheinan- 
der In der nachfolgend aufgefisteten Reihenfolge 
30 etnzeln in einen Vormischbehalter eingerChrt 

33,3 Gew.-% Urethanalkydharz der folgenden Zu- 
sammensetzung: 

19,9 Gew.-% Urethanalkydfestharz (100%) 

10,0 Gew.-% aromatisches organisches Lflsungs- 

35 mittel 

3,4 Gew.-% Methoxipropanol 
0,6 Gew.-% oberflachenaktives Vertaufsmittel 
(Anreibhilfsmittel und Pigmentbenetzungsadditiv), 
0.4 Gew.-% TriSthytamin (pH-StabiBsator) 

40 1.0 Gew.-% Farbpigment Hostapermgeib H 4 G 
(Hoechst) 

Ofi Gew.-% Farbpigment Novapermgelb HR 70 
(Hoechst) 

1,0 Gew.-% Trtandioxidrutll 

46 0,2 Gew.-% Trocknungsstoffkombination (Sikkaiive) 
der folgenden Zusammensetzung: 
0,15 Gew.-% Octasotigen Cobalt 
0,05 Gew.-% Octasoflgen Calzium 
6,7 Gew.-% Butanol 

so 4,2 Gew.-% Methoxipropanol 

Der vorgemischte Ansatz wird mittels einer ge- 
schlossenen PerlmQhle auf eine Pigmentkornfein- 
heit von 12 bis 15 urn gerieben. In den nunmehr 
feingemahlenen Ansatz werden die folgenden Be- 
standteile einzeln eingerOhrt 



2 



3 



EP 0 333 030 A2 



4 



4,8 Gew.-% Dlacetonalkohol 

8,5 Gew.-% Methyfisobutylketon und 

10.5 Gew.-% Wasser 

Die ViskosKflt das so hergestaUten fertlgen 
Lacks soU. bestimmt durch AusfluBmessung nach 
DIN, fotgenden Wert aufweisen: 
30 bis 33 sek. OIN 5 mm/20* C. Der pH-Wert llegt 
zwischen 8,0 und 9,5. 

Das fertige Lackmatarial wird in diner ObGchan 
AerosolabfQIIanlage in Spraydosan gefOIK und mit 
28 Gew.-% Propan-Butan-FIQssiggasgemisch der 
fotgenden Zusammensatzung begast 
0,2 bis 0,9 % C2 

15 bis 40 % Ca (Dichta bai 20* CrO.55 g/cm>) 
60 bis 85 % C* 
0,2 bis 0,8 % Cs 

Nach der Begasung betrSgt der Innendruck 
des fertigen Aerosols 2,5 bis 3,4 bar bei 20 ' C. 

Das fertige Aerosol produkt weist eine LagerfS- 
higkeit von mindestens drei Jahren auf, wobel der 
pH-Wert Im basischen Bereich bleibt. Der SprOh- 
kopf der Aerosoldose wird zweckm&fligerweise so 
gewShlt dafi eine mSglfchst fatna Vamebeiung er- 
zielt wird. Der Lack hat die fotgenden Bgenschaf- 
ten: 

Trockenzeiten: 

30 bis 60 Minuten staubtrocken, 
1,5 bis 2 Stunden griff est, 
72 Stunden durchgetrocknet 

Der Lack haftet gut auf Substrain, wie Hotz. 
Qlas. Stein, Metatl usw. Der Glanzgrad ist je nach 
Rezeptur hochglfinzend Qber 80% nach Lange bel 
60* Mefiwlnkel) bzw. seidenglfinzend Oder matt 



AnsprOche 

1. Aerosollack zur Hersteilung eines lufttrock- 
nenden Anstrichs auf Basis eines filmbitdenden 
Urethanharzes Oder modifizierten Urethanharzes, 
enthaitend Pigments und gegebenenfalls Fllefimit- 
tel, Anti-Absetzmrttel, Reaktionsbeschleuniger, Mat- 
tierungsmrttel und weitere Additive, unter Verwen- 
dung eines Propan-Butan-Gemisches als Trelbmft- 
tel. 

gekennzeichnet durch die foigende Zusammensat- 
zung: 

10-40 Gew.-Teile wasserlfisliches Urethanalkyd- 
harz 

90 • 70 Gew.-Teite Trdger, bestehend aus einem 
zweiphasigen Gemisch aus Treibmittel, LOsungs- 
mlttel und Wasser der fotgenden Zusammenset- 
zung: 

20 - 40 Gew.-Teile Propan-ButanFlQssiggasge- 
mlsch, 

9 - 14 Gew.-Teite aromatisches organisches 18- 
sungsmittsl, 

8-25 Gew.-Teile Wasser, 



10-45 Gew.-Teite wassertOsliches organisches 
L5sungsmtttel und 

1 - 30 Gew.-Teite Pigments bzw. Farbstoffe. 
2. Aerosollack nach Anspruch 1, 
s dadurch gekennzeichnet dafi das Propan-Butan- 
RQsslggasgemisch aus 
15-40 Gew.-Teile n- und iso-Propan und ~ 
60 • 85 Gew.-Teile n- und iso-Butan 
bestaht 

to 3. Aerosollack nach Anspruch 1 oder 2. 

dadurch gekennzeichnet dafi sich das wasser K5sft- 
che organlsche LSsungsmittei aus 

a) einem Gemisch von mindestens 2 alipha- 
tischen Alkoholen der Formel R-OH, worin R fQr 

is eine vier bis zehn Kohlestoff atoms errthattende 
Alkyt-, Aikoxyalkyt- odar Mono- bzw. Diketoalkyt- 
Gruppe steht und 

b) 9 - 50 Gew.-% MethyBsobutylketon als 
Verlaufund EntschSumungsmittel 

20 zusammensetzt. 

4. Aerosollack nach Anspruch 1 Oder 2. 
dadurch gekennzeichnet dafi das wasserlosiiche 
organische LQsungsmtttel aus 
25 1 - 40 Gew.-Tellen Methoxipropanol, 
5 - 30 Gew.-Teiten Butanol, 
5 • 30 Gew.-Teilen Dlacetonalkohol und 
9 - 50 Gew.-Teilen Methylisobutyiketon 
besteht 

30 5. Aerosollack nach einem der AnsprUche 1 bis 
4, 

dadurch gekennzeichnet dafi das aromatische or- 
ganische Ldsungsmittel aus mlt 1 bis 6 Methyh 
gruppen substituierten Benzolen besteht 
35 6. Aerosollack nach einem der AnsprOche 1 bis 
4. 

dadurch gekennzeichnet dafi das aromatische or- 
ganische Ldsungsmittel aus mit 1 bis 3 Methyl- 
gruppen substituierten Benzolen besteht 
do 7. Aerosollack nach einem der AnsprOche 1 bis 
6, 

dadurch gekennzeichnet dafi er als mindestens • 
eine zusStziiche Komponente 
bis 3 Gew.-% eines pH-Stabilisators, wie Z.B. Tri- 
46 athylamin, 

bis 5 Gew.-% eines obarfilchenaktiven Vertaufsmit- 
tels, 

bis 8 Gew.-% einer Trocknungsstoffkombination 
(Sikkative) 

so und bai Erzeugung eines seidenglfinzenden Oder 
matten Lacks 

2-12 Gew.-% eines Mattierungsmittels enthfllt 
8. Aerosollack nach einem der AnsprOche 1. bis 

7, 

55 dadurch gekennzeichnet dafi das Urethanalkydharz 
einen lsocyanatanteil von 8 bis 12 Gew.-% und 
einen Alkydharzanteil von 88 bis 92 Gew.-%, bezo- 
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gen auf cas Festharz, hat 

PatentansprOche (gemfifl Artlkel 167 (2) a EPO) : 

1. Verfahren zur Herstellung eines Aerosoilak- 
kes fQr einen lufOrocknenden Anstrich auf Basis 
elnes fitmbUdenden Urethanharzes Oder modrflzier- 
tan Urethanharzes. enthaltend Pi gm e n te und gege- 
benenfalls FUeBmittei, Anti-Absetzmfttel, Reaktions- 
beschleuniger, Mattierungsmrttei und weitsra Adcfi- 
tive. unter Verwendung einas Propan-Butan-Geml- 
aches als Treibmittel. dadurch gekennzeichnet dad 
10-40 Gew.-Teile wasserldsRches UrethanaBcyd* 
harz 

90 - 70 Gew.-Teile Trfiger, bastahand aus elnem 
zwelphasigen Gemisch aus Trelbmrttel. LGsungs- 
mittel und Wasser der folgenden Zusammenset- 
zung: 

9 • U Gew.-Teile aromatisches organisches L5- 
sungsmittel, 

8 - 25 Gew.-Teile Wasser, 

10-45 Gew.-Teile wasseri6seches organisches 

LSsungsmrttel und 

1 - 30 Gew.-Teile Pigmente bzw. Farbstoffe 
miteinander vermischt werden. in Spraydosen ge- 
fOJtt und mit 

20 - 40 Gew.-Teilen Propan-Butan-ROssiggasge- 
misch begast werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet dafl 

10-40 Gew.-Teile wasseridstiches Urethanalkyd- 
harz, 90 - 70 Gew.-Teile Trfiger, bestehend aus 
einem Gemisch aus 

9- 14 Gew.-Teilen aromatisches organisches L5- 
sungsmittel und 

10- 45 Gew.-Teilen wasserldsliches organisches 
LSsungsmittel 

und 

1 - 30 Gew.-Teilen Pigmente bzw. Farbstoffe mit- 
einander verrieben werden, mit 
10-45 Gew.-Teilen wasseriSsflchem organischen 
Ldsungsmittet und 
8 - 25 Gew.-Teilen Wasser 
vermischt werden, in Spraydosen abgefQIft und mit 
20 - 40 Gew.-Teilen Propan-Butan-FlQssiggasge- 
misch begast werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet dad das Propan-Butan- 
FlOssiggasgemisch aus 

1 5 - 40 Gew.-Teile n- und iso-Propan und 
60 - 85 Gew.-Teile n- und iso-Butan besteht 

4. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 

3. 

dadurch gekennzeichnet dad sich das wassertosll- 
che organische L6 sungsmittel aus 
a) einem Gemisch von mindestens 2 aiiphatischen 
Alkoholen der Formel R-OH, worin R fOr eine vier 



bis zehn Kohlestoffatome enthaltende Alkyh 
Aikoxyalkyh Oder Mono- bzw. Diketoaikyl-Gruppe 
stent und 

b) 9 - 50 Gew.-% Methyl isobutylketon als Verlauf- 
s und EntschSumungsmrtiel 

zusammensetzt 

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet da0 das wasseridsdche 

organische LdsungsmitteJ aus 
10 1-40 Gew.-Teilen Methoxipropanol, 

5-30 Gew.-Teilen Butanol, 

5-30 Gew.-Teilen Diacetonalkohol und 

9 - 50 Gew.-Teilen Methyiisobutylketon 

bests ht 

ts 6 Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet dafl das aromatische or- 
ganische Lo sungsmittel aus mit 1 bis 6 Methyl- 
gruppen substituierten Benzoten besteht 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 

20 5, 

dadurch gekennzeichnet dafl das aromatische or- 
ganische L5 sungsmittel aus mit 1 bis 3 Methyl- 
gruppen substituierten Benzoten besteht 

8. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 

25 7. 

dadurch gekennzeichnet dafl mindestens eine zu- 
sdtzliche Komponente 

bis- 3 Gew.-% eines pH-StaWHsators, wfe z.B. Tri- 
Sthylamln, 

so bis 5 Gew.-% eines oberflSchenaktiven Vertaufsmit- 
tels, 

bis 8 Gew.-% einer Trocknungsstoffkomblnation 
(Sikkative) 

und bei Erzeugung eines seidenglSnzenden oder 
3$ matten Lacks 

2-12 Gew.-% eines Mattierungsmittels 
zugemlscht wird. 

9. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 

8. 

40 dadurch gekennzeichnet daB das Urethanalkydharz 
einen Isocyanatanteii von 8 bis 12 Gew.-% und 
elnen Alkydharzanteil von 88 bis 92 Gew.-%. bezo- 
gen auf das Festharz, hat 
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@ Bn Aerosollack zur Herstellung eines lufttrock- 
nenden Anstrichs unter Verwendung eines Propan- 
Butan-Qemisches aJs Tretbmittel besteht aus 10 bis 
40 Gew.-Teilen wasserlSsliches Urethanalkydharz, 
90 bis 70 Gew.-Telien Trfiger und 10 bis 30 Gew.- 
Teilen Pigments bzw. Farbstoffe und ggf. Flieflmrt- 
teln. Anti-Absatzmitteln, Reaktionsbeschleunigern, 
Mattierungsmitteln und weiteren Addttiven, wobei der 
Trfiger aus einem zwelphasigen Gemisch aus Treib- 
mittel, LSsungsmittel und Wasser der folgenden Zu- 
sammensetzung besteht 

20 - 40 G8w.-Telle Propan-Butan-FIUssslggasge- 
misch. 

9- 14 Gew.-Teile aromatisches organisches Lo- 
sungsmittel, 

8-25 Gew.-Teile Wasser, 

10- 45 Gew.-Teile wasser15sllches organisches L5- 
sungsmittel, 

Dieser Aerosollack zetchnet sich dadurch aus, 
daB als Tretbmittel Propan-Butan-FlOssiggasgemi- 
sche zur Anwendung kommen konnen, die den 
menschlichen Organismus nicfrt belasten und auch 
die Ozonschicht der LufthUlle nicht beeinflussen. 
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